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© Geruchsadsorbierender textiler Verbundstoff 

(§) Ein Flachengebilde 7 zur Adsorption von durch Here 
verursachten Geruchen und FIGssigkeiten weist eine 
Kombination von Aktivkohle-Elementen 4 und lonenaus- 
tauschern 6 als Adsorptionselemente 5 auf, wobei erste- 
ren die Funktion zukomrnt, samtliche Geruche, mit Aus- 
nahme von Ammoniak und fluchtigen Aminen, zu binden, 
wahrend letztere in Erganzung dazu genau diese Substan- 
zen binden. Aktivkohle-Elemente 4 und lonenaustauscher 
6 konnen dabei sowohl raumlich voneinander getrennt 
wie miteinander vermischt zugeordnet sein. Das textile 
Flachengebilde 7 kann beispielsweise als Unterlage 8, 
Matte, Decke, Vorhang oder Verkleidung aus textilem Ver- 
bundstoff 1, insbesondere im Zusammenhang mit der 
Tierhaltung ausgebildet sein. 
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Beschreibung 

[0001] Die Erfindung belriffl einen geruchsadsorbieren- 
den textilen Verbundstoff, insbesondere z.ur Adsorbtion von 
Tiergeruchen, mil Adsorbtionselementem welche iiber ein 5 
Haftmittel an ein Tragermaterial gebunden sind. 
[0002] Fur die Tierhaltung im Hausbereich, beispiels- 
weise die Haltung von Hunden und Katzen aber auch die 
kommerzielle Tierhaltung, etwa in der Land wirtsch aft, sind 
textile Materialien bekannt, welche typische Tiergeruche 10 
adsorbieren sollen. Dabei werden unter Tiergeruchen so- 
wohl die durch Exkremente wie jene durch Haut- oder Haar- 
kontakt. verstanden. Es gilt, diese Geruche unmittelbar nach 
Ihrern Entstehen dauerhaft zu binden, bzw. zu beseitigen, 
um die Belastung im Hinblick auf die Umgebung und Um- 15 
welt moglichst gering zu halten. In diesem Zusarnmenhang 
ist die Verwendung von Aktivkohle als unspezifisches Ad- 
sorbcns bekannt. Dcrcn Einsatz stoBt abcr insbcsondcre 
beim Auftreten von fluchtigen Verbindungen, um die es sich 
im Tierbereicb vorwiegend handelL an ihre Grenzen. Auf- 20 
grund der groBen Beweglichkeit der Molekule von Aktiv- 
kohle konnen solche Geriiche nur in unbefriedigender Weise 
dauerhaft und in groBeren Mengen adsorbiert werden. Dies 
ist beispielsweise fur Ammoniak und fliichtige Armine der 
Fall, welche einen wesenllichen Beslandteil der in der Tier- 25 
haltung auftretenden Geriiche darstellen. Um die Adsorb- 
tion dieser Stoffe zu verbessem, wurde versucht, Aktivkohle 
sauer zu impragnieren. beispielsweise durch den Einsatz 
von Phosphor- bzw. Schwefelsaure, Eine solche Impragnie- 
rung bringt allerdings den Nachteil mit sich, dass sie die Ad- 30 
sorbtionsleistung empfindlich stort und nach Erschopfung 
das Filtermaterial, wenn uberhaupt, so nur auf umstandliche 
Weise regeneriert werden kann. Es wurde ebenfalls ver- 
sucht, Arrmioniak und fliichtige Armine mit Hilfe von sau- 
ren Ionenaustauschem zu adsorbieren, wobei das Aufbrin- 35 
gen der Ionenaustauscher auf ein geeignetes Substrat. wegen 
der Quellung der Ionenaustauscher durch Feuchtigkeit sehr 
problematisch ist. 

[0003] Damit slellt sich der vorliegenden Erfindung die 
Aufgabe, einen textilen Verbundstoff zu schaffen, welcher 40 
gute Adsorbtionseigenschaften aufweist und der zudem iiber 
ein hohes Regenerauonsvermogen verfiigt. 
[0004] Diese Aufgabe wird dadurch gelost, dass als Ad- 
sorbtionselemente Aktivkohle komiger Struktur und saure 
Ionenaustauscher vorgesehen sind 45 
[0005] Damit ist ein Verbundstoff geschaffen, welcher im 
Wesentlichen aus zwei sich optimal erganzenden Adsorben- 
tien im Zusarnmenhang mit Tierhaltung und den dabei auf- 
tretenden Belastungen bestehL Weil die Aktivkohle ein 
ideales Adsorbens fur samtliche Geriiche ausser denen 50 
durch Ammoniak und finch tige Armine verursachten dar- 
stellt, bewirken die sauren Ionenaustauscher genau die kom- 
plementare Funktion, indern durch diese gerade Ammoniak 
und die fluchtigen Armine aufgenommen werden. 
[0006] Eine besonders zweckmaBige Kombination zwi- 55 
schen Akuvkohie und Ionenaustauschem ist die, bei der der 
Verbundstoff Akuvkohie und Ionenaustauscher in einem 
Verhaltnis zwischen 1 : 5 und 5 : 1 aufweisL .Te nach Be- 
darfsfalL im Zusarnmenhang mit der zu erwartenden Bela- 
stung durch Exkremente, Flussigkeiien und Geruche, kann 60 
dieses Verhaltnis abgestimmt werden. Ggf. konnen im Be- 
reich eines textilen Gebildes, welches aus dem erfindungs- 
gemaBen Verbundstoff hergestellt ist, auch mehrere unter- 
schiedlich ausgeriistete Zonen vorhanden sein. Bei beson- 
ders hohcr Belastung mit Ammoniak bzw. Armincn ware 65 
also eher ein hohes Verhaltnis von Ionenaustauschem zu 
Aktivkohle, im umgekehrten Falle ein geringes Verhaltnis 
zu wahlen. 



[0007] Ebenfalls auf den Anwendungsfall abzustimmen 
ware die Anordnung von Aktivkohle und Ionenaustauschem 
zueinander, wobei beispielsweise daran gedacht ist, dass die 
Akt.ivkohleelemente und die Ionenaustauscher raumlich 
voneinander getrennt ausgebildet sind Dabei ist eine 
schichtweise Anordnung von Aktivkohle und Ionenaustau- 
schem vorgesehen, wobei die beiden Komponenten vor al- 
lem in Hinblick auf die Regeneration des Materials prak- 
usch gleich gut zuganglich sein sollten. 
[0008] Alternau v dazu ist vorgesehen. dass die Aktivkoh- 
leelemente und die Ionenaustauscher miteinander vermischt 
angeordnet sind, wobei sie gewissermaBen eine gemein- 
same Schicht darstellen. 

[0009] Eine bevorzugte Ausfuhrungsform sieht vor, dass 
als Aktivkohle eine Kugelkohle mil einem mittleren Durch- 
messer von 0,4 bis 0,7 mm und einer inneren Oberrlache 
von 900 bis 1 .300 ra 2 /g vorgesehen ist. Eine derartig feinpo- 
rigc Aktivkohle verfiigt iiber cin cnormcs Adsorbuonsvcr- 
mogen. Da die Aktivkohle nicht impragniert ist, behalt sie 
ihre voile Akuvitat gegeniiber samtlichen Exkrementen. 
Fliissigkeiten und Geriichen, eben mit Ausnahme von Am- 
moniak und fluchtigen Arminen. Die kugelfonnige Ausbil- 
dung dieser Aktivkohle-Elemente ist dabei eine besonders 
effective Ausbildung der kornigen Aktivkohle-Elemente, 
[0010] Im Hinblick auf die sauren Ionenaustauscher, wel- 
che die Funktion der Aktivkohle-Elemente erganzen, wird 
vorgeschlagen, dass als Ionenaustauscher stark saure Katio- 
nenaustauscher mit einem Polymer/Sulfonsaureverhaltnis 
von 1 : 0,25 bis 1 : 1 dienen. Zur Erhohung der Akuvitat 
hinsichtlich der Adsorbuon von Ammoniak und fluchtigen 
Arminen ist also ein besonders hoher Anteil an Sulfonsaure- 
gruppen bevorzugt zu verwenden. Ein derartig zusammen- 
gesetzter Verbundstoff besitzt auch eine besonders hone Re- 
generauonsfahigkeit. Bei der Reaktion zwischen Ammoniak 
und Sulfonsaure entstehen thermisch wenig stabile Ammo- 
niumsalze, Zur Abspaltung des Ammoniaks im Zusarnmen- 
hang mit der Regenerierung des textilen Gewebes geniigt 
bereits eine Erhitzung von etwa 100°C. Bei diesem Vorgang 
kann gleichzeitig auf der Akuvkohie basierender StofT elu- 
iert werden. 

[0011] Die Adsorbtionselemente werden uber ein Haft- 
mi ttel an das Tragermaterial gebunden, wobei es besonders 
zweckmaBig ist, wenn zur Fixierung der Aktivkohle-Ele- 
mente und der Ionenaustauscher auf dem Tragermaterial ein 
Kleber dient. Dies gilt fur die Losung, wonach Akuvkohle- 
Elemente und Ionenaustauscher getrennt voneinander in 
verschiedenen Schichten angeordnet sind genauso wie fur 
die vermischte Anordnung beider Adsorbentien. Dabei wer- 
den. Aktivkohle-Elemente und/oder Ionenaustauscher mit- 
tels des Klebers zunachst auf dem Tragermaterial fixiert und 
anschlieBend ggf. mit einer weiteren Deckschicht, etwa ei- 
nem Vlies, beaufschlagt. 

[0012] Ein fiir diese Verwendung besonders geeigneter 
Kleber ist realisiert, wenn als Kleber zur Fixierung der 
Ionenaustauscher ein hochelastischer Kleber dient, vorzugs- 
weise ein weiches Acrylat bzw. ein Polyurethan. 
[0013] Ein besonders geeignetes Tragermaterial ist das, 
bei dem als Tragermaterial ein retikulierter PU-Schaum mit 
8 bis 40 ppi dienL Hiermit gewinnt der textile Verbundstoff 
auch an zusatzlicher Materialdicke, sodass nicht nur von ei- 
nem flachigen sondern auch von einem dreidimensionalen 
Gebilde hier die Rede sein kann. Auch im Hinblick auf den 
Komfort fiir die Tiere sind mit der Verwendung dieses wei- 
cheren Aufbaus Vorteile verbunden. 

[0014] Eine gunsugc Auftcilung im Hinblick auf den PU- 
Schaum wird erreicht, wenn im Innern des Verbundstoffs 
groBporige Schaume und im Bereich der Oberfiache klein- 
porige Schaume angeordnet. sind 
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[0015] Dabei konnen die dunnen kleinporigen Schaume 
die Adsorbent.i en an die Oberflache tragen, wahrend die dik- 
keren, groBporigen Schaume mit 8 bis 15 ppi auch im Inne- 
ren des VerbunrisiorTs beladen werden konnen. GroBporige 
Schaume konnen also auch im Inneren belegt werden, wah- 
rend kleinporige Schaume vorzugsweise oberfiachlich be- 
legt sind. 

[0016] Dabei sind u. a. zwei Techniken, den Kleber auf 
das Tragerrnaterial aufzubringen praktikabeL Die erste sieht 
vor, dass das Tragerrnaterial punkrfbrmig mittels Druck- 
technik mit Kleber in einer bevorzugten Menge von 10 bis 
100 g/m 2 beaufschlagt ist, wobei sich diese Gewichtsangabe 
auf den Kleber im trockenen Zustand bezieht. 
[0017] Die zweite Ausfuhrungsform sieht vor, dass das 
Tragerrnaterial punktrormig mittels Drucktechnik mit Kle- 
ber in einer bevorzugten Menge von 10 bis 100 g/m 2 beauf- 
schlagt ist, wobei auch hierdie Gewichtsangabe sich auf den 
Kleber im trockenen Zustand bezieht. Dabei wird mit cincr 
Rotationsdruck-Schablone der Kleber in Form kleiner Hauf- 
chen aufgedruckt. Diese werden mit den Adsorbentien be- 
streuU danach wird der Kleber ausgehartet. Das Material be- 
halt eine gute Luftdurchlassigkeit, falls dies gewiinscht ist, 
andemfalls kann der Kleber auch vollflachig appliziert wer- 
den. 

[0018] Eine weitere bevorzugte Ausfuhrungsform der Er- 
findung sieht vor, dass das Tragerrnaterial schaumformig 
ausgebildet ist und durch Abquetschen mit Kleber beauf- 
schlagt wird. Der Kleber muss sehr elastisch seim damit die 
durch Quellen verursachte Anderung der Dimensionen den 
Ionenaustauscher auffangen kann. Gut bewahrt haben sich 
weiche Aery late oder Polyurethane, wobei solche, die im 
Wasser ebenfalls quellen, bevorzugt werden. 
[0019] Die Erfindung betrifft auBerdem ein geruchsadsor- 
biertendes, textiles Rachengebilde, insbesondere zur Ad- 
sorbtion von Tiergeruchen, beispielsweise eine Unterlage, 
Matte, Decke, Vorhang oder Verkleidung aus einem textilen 
Verbundstoff mit Adsorbtionselementen, weiche iiber ein 
Haftmittel an ein Tragennaterial gebunden sind. Dieses tex- 
tile Rachengebilde zeichnet sich insbesondere dadurch aus, 
dass als Adsorbtionselemente Aktivkohle mit korniger 
Struktur und saure Ionenaustauscher vorgesehen sind. Je 
nach Anwendungsfall kann das textile Rachengebilde ein- 
oder beidseitig mit Aktivkohle und Ionenaustauschem, ge- 
trennt voneinander in verschiedenen Schichten oder durch- 
mischt ausgebildet sein. Weitere Deckschichten konnen 
ebenso vorhanden sein, wodurch dem textilen Gebiide ein 
dreidimensionaler Charakter verliehen wird Die Aktivkohle 
behalt dabei ihre voile Aktivitat gegeniiber Geriichen mit 
Ausnahme der im Zusammenhang mit Ammoniak und 
fliichtigen Arminen stehenden. Diese werden durch die sau- 
ren Ionenaustauscher aufgenomen, sodass es mit dem erfin- 
dungsgemaBen textilen Rachengebilde zu einer umfassen- 
den und dauerhaften Adsorbtion entstehender Geruche 
kommt. Die sauren Ionenaustauscher brin gen dabei den wei- 
teren Vorteil mit sich, dass ihre Kapazitat auf besonders ein- 
fache Weise wieder hergestellt werden kann, wodurch das 
erfindungsgemaBe Textil bereits bei einer Temperatur von 
etwa 100°C regeneriert werden kann, da bei der Reakuon 
zwischen Ammoniak und Sulfonsaure thermisch wenig sta- 
bile Ammoniumsalze entstehen. 

[0020] Es ist dabei denkbar, dass das textile Rachenge- 
bilde ein- oder beidseitig rnit Aktivkohle und Ionenaustau- 
schern belegt ist. Dabei ergibt sich bei ersterer Ausfuhrungs- 
form der Vorteil, dass eine Wendedecke mit zwei unter- 
schicdlich ausgcbildctcn Scilcn crrcicht werden kann. Dies 
kann beispielsweise eine fliissigkeitsabweisende und eine 
geruchsadsorbierende Seite sein. womit auf unterschiedli- 
che Weise verhindert wird, dass von den Tieren abgeson- 



derte Russigkeiien die Unterlage durchdringen. Die Rus- 
sigkeiten und auch Geruche werden im textilen Verbunds- 
toff gebunden und konnen von dort beispielsweise durch 
Herausbiirsten oder -kammen wieder entfemt werden. Eine 
beidseitig mil Akuvkohle und Ionenaustauschem ausgerii- 
stete Unterlage, Matte oder Decke weist den Vbrteil auf, 
dass ein leilweise bereits verunreinigtes Rachengebilde 
durch schlichtes Umdrehen langer eingesetzt werden kann, 
ohne dass es der ohnehin denkbar einfachen und schnellen 
Sauberungsprozedur unterzogen werden musste. 
[0021] Eine weiter Variante der Erfindung sieht vor, dass 
das geruchsadsorbierende Material in Form von flachen 
Sackchen angeordnet ist, wobei die Hulle aus einem mit Ak- 
tivkohle korniger Struktur belegten, vorzugsweise textilen, 
luftdurchlassigen Trager und dessen Inhalt aus sauren 
Ionenaustauschem besreht. Somit ist eine besonders gute 
Anordnung von Aktivkohleelementen und Ionenaustau- 
schem gefunden, durch wclchc die komplcmcntarc Funk- 
tion der beiden Anen von Adsorbtionselementen noch ver- 
starkt wird. AuBerdem kann die Anforderung an den Kleber 
hinsichtlich dessen Elastizitat reduziert werden, weil man 
textile Trager, die mit korniger Aktivkohle belegt wurden, 
zu Hiillen verarbeitet und diese mit sauren Kationenaustau- 
schem fiillt. Durch Absteppen lassen sich Decken fur den 
Fall herslellen, dass Sackchen nichl triehr ausreichen solllen. 
[0022] Die Erfindung zeichnet sich insbesondere dadurch 
aus, dass ein geruchsadsorbierender textiler Verbundstoff 
zur Adsorbtion von Tiergeriichen. wie sie durch Exkre- 
mente, Russigkeiten, Haar- oder Hautkontakt bedingt wer- 
den, geschaffen ist, der gezielt und dauerhaft das Entstehen 
bzw. die Verbreitung von Geriichen verhindert. Dazu weist 
das Rachengebilde in Form einer auch dreidimensionalen 
Unterlage, Matte, Decke, Vorhang oder Verkleidung Ad- 
sorbtionselemente auf, bei denen es sich sowohl um Akuv- 
kohle-Elemente als auch um saure Ionenaustauscher han- 
delt. Deren Wirkungen erganzen sich insofem auf besonders 
geeignete Weise, als die nicht impragnierte Aktivkohle ihre 
voile Aktivitat gegeniiber Geriichen mit Ausnahme von 
Ammoniak und fliichtigen Arminen entfaltet, weiche statt- 
dessen von den sauren Ionenaustauschem gebunden wer- 
den. Aktivkohle und Ionenaustauscher sind dabei in einem 
Verhaltnis zwischen 1 : 5 und 5 : 1 vorhanden und konnen 
raumlich voneinander getrennt oder miteinander vermischt 
angeordnet sein. In besonders geeigneten Ausruhrungsfor- 
men handelt es sich bei der Akuvkohle um eine Kugelkohle 
mit einem mittleren Durchmesser von 0,4 bis 0,7 mm und 
einer inneren Oberflache von 900 bis 1.300 m 2 /g und bei 
dem Ionenaustauscher um stark saure Kationenaustauscher 
mit einem Polymer/Sulfonsaure- Verhaltnis von 1 : 0,25 bis 
1:1. 

[0023] Weitere Einzelheiten uDd Vorteile des Erfindungs- 
gegenstandes ergeben sich aus der nachfolgenden Beschrei- 
bung der zugehorigen Zeichnungen, in denen ein bevorzug- 
tes schematisch dargestelltes Ausfuhrungsbeispiel mit den 
dazu notwendigen Einzelheiten und EinzeUeilen dargestellt 
ist. Es zeigen: 

[0024] Fig. 1 ein Rachengebilde mil raumlich voneinan- 
der getrennten Adsorbnonselementen und 
[0025] Fig. 2 mit miteinander vermischt angeordneten 
Adsorbtionselementen . 
[0026] Fig. 1 zeigt in grob vereinfachter Explosions-Dar- 
stellung ein beispielsweise als Matte 8 ausgebildetes Ra- 
chengebilde 7, welches hier aus den drei Schichten la, lb, 
lc besteht und weiche den Verbundstoff 1 bilden. Bei der 
65 Schicht lc handelt cs sich um das Tragerrnaterial 2, bei- 
spielsweise retikulierten PU-Schaum. Auf dieses Tragenna- 
terial 2 ist ein mit dem Bezugszeichen 9 angedeuteter Kleber 
aufgebracht, welcher zur Fixierung der als Adsorbtionsele- 
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mente 5 dienenden Aktivkohle-Elemente wie der Ionenaus- 
tauscher dient. Ionenaustauscher 6 sind hier als S chichi 3b 
und Aktivkohle-Elemente als Schicbt 3a angedeutet Bei 
dem in Fig. 1 dargesiellten Flachengebilde 7 handett es sich 
hier nur um ein einseitig mil Aktivkohle 4 bzw. Ionenaus- 5 
tauschem 6 belegtes. 

[0027] Demgegeniiber zeigt Fig. 2 in Explosions-Darstel- 
lung ein auf beiden Seiten 10, 11 mil Aktivkohle 4 bzw. 
Ionenaustauschem 6 belegtes Flachengebilde 7. In dieser 
Ausfuhrungsform sind Aktivkohle-Elemente 4 und Ionen- 10 
austauscher 6 nicht schicbtenweise sondem durchmischt 
miteinander angeordneL Dabei konunt beiden Arten von 
Adsorbtionselementen 5 eine gegenseitig erganzende Auf- 
gabe zu, namlich der Aktivkohle, die, samtliche Flussigkei- 
ten und Gerucbe. mit Ausnahnie von Amrnoniak und fluch- 15 
tigen Arrninen, also wesentlichen Bestandteilen der in der 
Tierhaltung auftretenden Substanzen zu binden, wahrend 
die Ionenaustauschem 6 genau die erganzende Funkrion 
ubernehmen, indem sie Amrnoniak und fluchtige Arrnine 
binden. 20 
[0028] Alle genannten Merkmale, auch die den Zeichnun- 
gen allein zu entnehraenden, werden allein und in Kombina- 
tion als erfindungsreich angesehen. 

Patemanspruche 25 

1. Geruchsadsorbierender textiler Verbundstoff (1), 
insbesondere zur Adsorbtion von Tiergeruchen, mit 
Adsorbtionselementen (5), welche uber ein Haftrnittel 

an ein Tragermaterial (2) gebunden sind, dadurch ge- 30 
kennzeichnet, dass als Adsorbtionselemente (5) Ak- 
tivkohle (4) mit komiger Struktur und saure Ionenaus- 
tauscher (6) vorgesehen sind. 

2. Verbundstoff nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet dass der Verbundstoff (1) Aktivkohieele- 35 
mente (4) und Ionenaustauscher (6) in einem Verhaltnis 

1 : 5 und 5 : 1 aufweist. 

3. Verbundstoff nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet dass die Aktivkohle (4) und die Ionenaustau- 
scher (6) raumlicb voneinander getrennt angerodnet 40 
sind. 

4. Verbundstoff nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet dass die AJctivkohleelemente (4) und die 
Ionenaustauscher (6) miteinander vermischt angeord- 
net sind. 4 * 

5. Verbundstoff nach Anspruch 4, dadurch gekenn- 
zeichnet dass als Aktivkohle (4) Kugelkohle mit ei- 
nem mittleren Durchmesser von 0,4 bis 0,7 mm und ei- 
ner inneren Oberflache von 900 bis 1.300 m 2 /g vorge- 
sehen ist 50 

6. Verbundstoff nach Anspruch 2, dadurch gekenn- 
zeichnet dass als Ionenaustauscher (6) stark saure Ra- 
ti onenaustauscher mit einem Polymer/Sulfonsaurever- 
haltnis von 1 : 0,25 bis 1 : 1 dienen. 

7. Verbundstoff nach mindestens einem der vorherge- 55 
henden Anspriiche, dadurch gekennzeichnet dass zur 
Fixierung der Aktivkohleelemente (4) und der Ionen- 
austauscher auf dem Tragermaterial (2) ein Kleber (9) 
dient. 

8. Verbundstoff nach Anspruch 7, dadurch gekenn- 60 
zeichnet, dass als Kleber (9) zur Fixierung der Ionen- 
austauscher (6) ein hoch elastischer Kleber dient, vor- 
zugsweise ein weiches Acrylat bzw. ein Polyurethan. 

9. Verbundstoff nach Anspruch 8, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass als Tragermaterial (2) cin rctikulicrter 65 
PU-Schaum mit 8 bis 40 ppi dienL 

10. Verbundstoff nach Anspruch 9, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass im Innem des Verbundstoffs (1) groBpo- 



rige Schaume und im Bereich der Oberflache kleinpo- 
rige Schaume angeordnet sind. 

11. Verbundstoff nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
7eichnet, dass das Tragermaterial (2) vollflachig mittels 
Rakeltechnik in einer bevorzugten Menge von 10 bis 
100 g/m 2 beaufschlagt ist 

12. Verbundstoff nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet, dass das Tragermateriai (2) punktformig mit- 
tels Drucktechnik mit Kleber in einer bevorzugten 
Menge von 10 bis 100 g/m 2 beaufschlagt ist. 

13. Verbundstoff nach Anspruch 11, dadurch gekenn- 
zeichnet dass das Tragermaterial (2) schaumiormig 
ausgebildet ist und durch Abquetschen mit Kleber be- 
aufschlagt wird. 

14. Geruchsadsorbierendes, textiles Flachengebilde 
(7), insbesondere zur Adsorbtion von Tiergeruchen, 
beispielsweise Unterlage (8), Mane, Decke, Vorhang 
odcr Vcrklcidung aus cincm tcxtilcn Verbundstoff (1) 
mit Adsorbtionselementen (5). welche iiber ein Haft- 
rnittel an ein Tragermaterial (2) gebunden sind, da- 
durch gekennzeichnet, dass als Adsorbtionselemente 
(5) Aktivkohle (4) mit komiger Struktur und saure 
Ionenaustauscher (6) vorgesehen sind. 

15. Textiles Flachengebilde (7) nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass das texLile Flachengebilde 
(7) ein- oder beidseitig mit Aktivkohle (4) und Ionen- 
austauschem (6) belegt ist . 

16. Textiles Flachengebilde (7) nach Anspruch 14, da- 
durch gekennzeichnet, dass das geruchsabsorbierende 
Material in Form von flachen Sackchen angeordnet ist, 
wobei die Hiille aus einem mit Aktivkohleelementen 
komiger Struktur belegten, vorzugsweise textilen, luft- 
durchlassigen Trager und dessen Inhalt aus sauren 
Ionenaustauschem besteht. 
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